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The invention relates to a rubber-elastic composition which comprises a polyether material, and which in 
the completely vulcanized and completely polymerized form, contain 0.1 to 15 wt. %, relative to the total 
weight of the composition, of at least one hydrophilic nature imparting agent selecting from the group 
consisting of a hydrophilic silicone oil having one or more siloxane groups as a hydrophobic part and one 
or more ether groups as a hydrophilic part, a fluorinated hydro-carbon, a block copolymer of ethylene 
oxide/propylene oxide, a fatty alcohol derivative, an alkyl phenol derivative, a fatty amine, an amine oxide, 
a fatty acid glycol and glycerin derivative, a fatty acid, and a fatty acid monoester. The composition is 
suitable as dental impression composition and has, in the completely polymerized state, even with 
multiple disinfections in an aqueous disinfecting solution, a continuing good ability to flow on (small 
wetting angle) and an unchanged dimensional stability. 
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) Hydrophilierte Polyether 

) Die Erf indung betrifft eine gummieiastische Masse auf der 
Basis von Polyether materia lien, die in fertig vulkanisierter 
und auspolymerisierter Form 0,1 bis 15 Gew.-%, bezogen auf 
das Gesamtgewicht der Masse, wenigstens eines hydrophi- 
len Silikondls und/oder nicht-ionischen grenzflachenaktiven 
Mittels enthatt. Die Masse eignet sich als dentaie Abfomv 
masse und besitzt im auspolymerisierten Zustand auch bei 
mehrmaltger Desinfektion ein gleichbleibend gutes AnflieB- 
vermogen (niedriger Randwinkel) und eine unveranderte 
Dimensionsstabilrtat. 




Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingerelehten Unterlagen entnommen 
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Beschreibung 

Die vorliegende Erfindung betrifft hydrophilierte gummielastische Abform- bzw. Dubiiermassen auf Basis von 
vulkanisierbaren Polyethermaterialien, die insbesondere im Dentalbereich, aber auch in der Orthopadie, Anwen- 
5 dung finden, ein Verfahren zu ihrer Herstellung und ein geeignetes MitteL 

Die vorliegende Erfindung betrifft insbesondere vulkanisierbare Polyetherpasten mit Aziridinoendgnippen, 
additions vernetzende Polyethersilikonpasten mit H— Si-Gruppen und radikalisch vulkanisierbare Polyether- 
acrylat- und -methacrylatpasten zur Herstellung genauer Abformungen bezahnter, teilbezahnter und unbezahn- 
ter Kiefer sowie von Gipsmodellen. 
io Derartige Systeme sind an sich bekannt. 

FQr die verschiedenen Abformmethoden werden die Massen in verschiedenen Viskositatsklassen angeboten, 
so beispielsweise die knetbaren und hochviskosen Massen fur die Loffel- und die mittel- und niedrigviskosen 
Massen vorzugsweise f Or die Spritzenapplikation. 

Aus der DE— B-17 45 810 sind Abdruckmassen von Polyethermaterialien mit Aziridinoendgnippen bekannt. 
15 Aus der DE-A1-37 41 575 und der DE-A1-38 38 587 sind Abdruckmassen auf Basis von Polyethermaterialien 
mit Alkenylgruppen sowie Polyorganosiloxanresten, enthaltend H— Si-Gruppen, bekannt, die unter der Einwir- 
kung von Platinkatalysatoren polymerisieren. 

Aus der EP-A2-0 173 085 sind Abdruckmassen von Polyethermaterialien mit Acrylat- und Methacrylatgrup- 
pen bekannt, die nach Bestrahlung mit Licht geeigneter Wellenlange — initiiert durch den Zerfall eines Photoini- 
20 tiators — polymerisieren. 

Diese Materialien haben ein gutes AnflieBvermSgen an hydrophilen, oralen Flachen und damit bei diesen 
Anwendungen eine hohere Abdruckscharfe ais andere bekannte Abdruckmassen, z. B. auf Basis von konventio- 
nellen hydrophoben Silikonen. 

Nachteil dieser bekannten Polyethermaterialien ist jedoch, daB ihre Wasseraufnahme im Vergleich zu Silikon- 
25 abdruckmassen hoher ist Durch die zur Unterbrechung der Inf ektionskette inzwischen unerlaBliche, haufig auch 
mehrmalige, Desinfektion von Abdruckmassen mittels waBriger Desinf ektionsbader werden heute aber erhdhte 
Anforderungen an eine moglichst geringe Wasseraufnahme, geringe Quellung und damit niedrige Dimensions- 
Snderung gestellt 

Ein weiterer Nachteil der bekannten Polyethermaterialien ist ihr hoherer Randwinkel verglichen mit anderen 

30 bekannten Abdruckmassen, z. B. solchen auf der Basis von Hydrokolloiden. Letztere weisen allerdings eine 
schlechtere Formstabilitat auf als Polyethermaterialien. Infolge ihrer hohen Anfalligkeit gegenuber Quellung 
oder Schrumpfung sind die Hydrokolloide nicht Iagerfahig; die Abdrucke miissen sofort ausgegossen werden. 

Ein hoherer Randwinkel kann beim AusgieBen des Abdrucks mit Gipssuspension zu vermindertem AnflieBen 
und zum Verbleib von Lufteinschlussen fuhren. Derartige Gipsmodelle sind unbrauchbar. Der Randwinkel ist 

35 der Winkel, den der Rand eines Wassertropfens zur Substratoberflache bildet (Walter Noll, Chemistry and 
Technology of Silicons, Academic Press, 1968, insbesondere die Seiten 447—452). 

Die weiterhin bekannten Silikonabdruckmassen haben zwar den Vorteil einer relativ geringen Wasseraufnah- 
me, ihr AnflieBvermogen und ihr Randwinkel sind jedoch nicht zufriedenstellend. Man hat deshalb versucht, 
diesen Silikonmassen durch Einverleibung eines Hydrophilierungsmittels einen hydrophileren Charakter zu 

40 verleihen und ihren Randwinkel zu erniedrigen. Solche Massen sind beispielsweise in der EP-A1-0 480 238 
beschrieben. Ein wesentlicher Nachteil der hydrophilierten Silikonmassen besteht jedoch darin, daB der durch 
Zusatz der Hydrophilierungsmittel erreichte niedrigere Randwinkel durch bereits einmaiige Desinfektion im 
waBrigen Desinf ektionsbad weitgehendst verlorengeht 
Besonders nachteilig ist die erhohte Wasseraufnahme hydrophiler Silikone, die ein Vielfaches der nicht 

45 hydrophilierten Silikone betragt Gribi, Quintessenz, Zahntech. 18, 1261 — 1274 (1992) beschreibt in Abb. 7, Seite 
1271 Probekorper gleicher GroBe, die 8 Stunden flieBendem bzw. stehendem Wasser ausgesetzt wurden. Nach 
oberflachlicher Trocknung wurden die Proben gewogen. Als Ergebnis wurde gefunden, daB das hydrophobe 
Silikon (Coltene President Jet Lightbody) 0,12% Wasseraufnahme zeigt Das hydrophilierte Silikon (Coltene 
President Plus Jet Lightbody) niramt 0,40% Wasser auf; dies entspricht einer Steigerung um das 33-fache des 

50 hydrophoben Silikons. Ein hydrophiliertes Silikon mit extrem tiefem Randwinkel nimmt 1,13% Wasser auf, dies 
entspricht einer Steigerung um das 9,4-fache des hydrophoben Silikons. Ein besonderer Nachteil der erhohten 
Wasseraufnahme liegt in der dadurch bei Silikonen ausgeldsten Wasserstoffentwicklung aus der Vernetzerkom- 
ponente, die zu Blasen im Modeil fuhrt. Nachteilig ist schlieBlich auch die verzogerte Abbindung solchermaBen 
hydrophilierter Silikone, so daB die Entfernung des Abdrucks vor der Beendigung der Hartungsreaktion eventu- 

55 ell zu einer Verformung des Abdrucks fuhren kann, und daB ihre Abbindung durch Latexhandschuhe, die aus 
hygienischen Grunden in der zahnarztlichen Behandlung unverzichtbar sind, inhibiert wird. 

Aufgabe der Erfindung ist es, Abdruckmassen zur Verfflgung zu stellen, die die oben geschilderten Nachteile 
nicht aufweisen, und die insbesondere auch bei mehrmaliger Desinfektion eine zufriedenstellende Dimensions- 
stabilitat, d. h. eine zufriedenstellende geringe Wasseraufnahme, und einen mdglichst niedrigen und unverandert 

60 bleibenden Randwinkel aufweisen. 

Gelost wird diese Aufgabe durch gummielastische Massen auf der Basis vulkanisierbarer Polyethermateria- 
lien, welche dadurch gekennzeichnet sind, daB sie in fertig vulkanisierter und auspolymerisierter Form 0,1 bis 
15 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Masse, wenigstens ernes hydrophilen Silikonols und/oder eines 
nicht-ionischen grenzflachenaktiven Mittels enthalten. 

65 Oberraschenderweise wurde gefunden, daB durch den Zusatz grenzflachenaktiver Stoffe aus der Gruppe 
hydrophiler SilikonSle und nicht-ionischer Tenside die Hydrophilie der Vulkanisate auf Polyetherbasis bedeu- 
tend verbessert werden kann und diese damit einen niedrigen Randwinkel aufweisen. Dennoch besitzen die 
erfindungsgemaBen Massen keine oder eine nur unwesentlich erhohte, fUr die Anwendung im Dentalbereich 
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unschadliche Wasseraufnahme, Quellung und Dimensionsanderung und zeichnen sich deshalb durch erhShte 
Wiedergabegenauigkeit aus. Dies ist im Hinblick auf die Erfahrungen mit den hydrophilierten Silikonabdruck- 
massen besonders Qberraschend Vdllig unerwartet ist auch, daB der durch den erfindungsgemaBen Zusatz 
erreichte niedrige Randwinkel auch nach mehrmaliger Desinfektion in einem waBrigen Desinfektionsbad erhal- 
ten bleibt Von Qberraschendem Vorteil ist daruber hinaus, daB durch den erfindungsgemaBen Zusatz auch die 
Hydrophilie der angemischten, noch nicht vulkanisierten Massen, bedeutend verbessert werden kann und diese 
einen niedrigen Randwinkel aufweisen. 

Von besonderem Vorteil ist schlieBlich, daB sich der Zusatz geeigneter erfindungsgemaBer Tenside ohne 
schadliche Auswirkung auf die Verarbeitungs- und Abbindezeit, den Abbindeubergang, die sonstigen physikali- 
schen Werte und die Lagerstabilitat erweist 

Die erfindungsgemaBe gumraielastische Masse enthalt 

— als Polyraerisat bzw. Copolymerisat mindestens einen vulkanisierbaren Polyether, 

— fOr Polyether iibliche Polymerisationskatalysatoren (siehe beispielsweise US-A-4 167 618), Aktivatoren, 
Beschleuniger und Verzogerer, Stabilisatoren, gegebenenfalls geldst oder suspendiert in dafiir ttblichen 
Losungsmitteln oder Weichmachern, 

— wenigstens ein hydrophiles Silikondl und/oder ein nichtionisches grenzflachenaktives Mittel, 

— gegebenenfalls weitere ubliche Weichmacher, Ldsungsmittel, Suspensionshilfsmittel, pyrogene oder 
gef allte Kieselsauren, weitere ubliche Fullstoffe, Desinf ektionsmittel und weitere ubliche Zusatzstoffe. 

Unter dem Begriff vulkanisierbare Polyethermaterialien werden Materialien mit PolyethermittelstQcken und 
reaktiven Gruppen verstanden, die bevorzugt endstandig und/oder aber auch im Polyethermittelstuck vorhan- 
den sein konnen. 

Besonders bewahrt haben sich zur Herstellung des Ausgangsmaterials Polyglykolether. In Frage kommen 
z. B. Polymerisate und Mischpolymerisate cyclischer Ether, insbesondere mit 3 bis 5 Ringgliedern, wie Ethylen- 
oxid, Propylenoxid, Tetrahydrofuran, Oxethan (Trimethylenoxid), sowie Substitutionsprodukte. Neben unver- 
zweigten Produkten kommen auch schwachverzweigte Produkte oder verzweigte Produkte in Frage, wie 
Oxyethylierungsprodukte von drei- oder mehrwertigen Alkoholen. 

Das Polyethermittelstuck kann aber auch einen aromatisch ungesattigten heterocyclischen oder cycloaliphati- 
schen Ring enthalten, oder auch ein siloxan-substituierter Polyether sein. 

Samtliche genannten Typen von Poiyglykolethern kdnnen in Folgereaktionen mit reaktiven Gruppen ausge- 
stattet werden, indem zunachst Substituenten eingeffihrt werden, die dann ihrerseits zur Reaktion mit geeigne- 
ten reaktive Gruppen verleihenden Derivaten fahig sind 

Unter reaktiven Endgruppen werden funktionelle Gruppen verstanden, die nach geeigneter Initiierung durch 
Starter zur Polymerisation der Massen fiihren. 

Besonders bewahrt haben sich Aziridinogruppen (DE-B-17 45 810); Alkenylgruppen (DE-A1-38 38 587, EP- 
A2-0 366 977); Polyorganosiloxanreste mit H— Si-Gruppen im MolekQl (DE-A1-37 41 575); Mercaptogruppen 
(EP-A2-0 366 977), Acryl- oder Methacrylgruppen (EP-A2-0 173 085); Epoxidgruppen, Isocyanatgruppen und 
Hydroxylgruppen. Diese Aufzahlung soil keine Vollstandigkeit an mdglichen reaktiven Gruppen darstellen. Der 
Inhalt der genannten Druckschrif ten soil hier ausdrQcklich mitumfaBt sein. 

Besonders bevorzugt far die erfindungsgemaBen Zwecke sind die auf der Rasis von Polyethern in der 
DE— B-17 45 810 beschriebenen Abformmaterialien. Bevorzugte Starter daffir sind in der DE-A1-25 15 593 und 
geeignete Verzdgerer in der EP-A1-0 110 429 beschrieben. Bevorzugt sind aber auch die Polyethermassen der 
DE-A1-38 38 587 auf der Basis von Polyethern mit Vinyl- und/oder AUylendgruppen und einer SiH-Komponen- 
te. Ebenso bevorzugt sind die Polyethermassen der DE-A1 -37 41 575. 

Urn eine vorzeitige Hartung der Abformmassen zu verhindern, mussen die Polyethermaterialien einerseits 
und die Katalysatoren andererseits bis zum Gebrauch voneinander getrennt gehalten werden (eine Ausnahme 
davon bilden nur die Iichthartenden Polyethermassen). Vorzugsweise liegen beide Komponenten in Form von 
Pasten vor. 

Die vulkanisierbaren Polyethermaterialien der einen Paste konnen zur Verbesserung des Anmischverhaltens 
mit dem im Losungsmittel oder Weichmacher gelosten oder mittels Suspendierhilfsmittel in Suspension oder 
mittels Emulgatoren in Emulsion gehaltenen Polymerisationskatalysator der anderen Paste, gleichartige oder 
chemisch ahnliche Weichmacher oder Losungsmittel enthalten. 

Die Verwendung von Losungen des Vernetzungsmittels in geeigneten Weichmachern, Losungsmitteln oder 
Weichmacher-Gemischen ist zweckmaBig; auf diese Weise werden nicht nur extreme Mischungsverhaltnisse 
vermieden, sondern auch feste Starter geldst 

Zur Vermeidung des Nachteils leicht beweglicher Vernetzungs- bzw. Hartungsmittel konnen diese in eine 
entsprechende viskose Form gebracht werden, z. B. durch Zugabe von Kunststoff, wie Polyvinylacetat, oder 
durch Einarbeitung von FQllmitteln mit groBer Oberflache, wie hochdisperse Kieselsaure. 

Obliche Weichmacher sind haufig mit den Polyethermaterialien gut vertraglich. Ihre Verwendung ist nicht nur 
aus wirtschaftlichen Griinden, sondern auch zur Verbesserung der Eigenschaften, insbesondere zur Vermeidung 
oder Verringerung der Kristallisation ratsam. Geeignet sind beispielsweise Phthalsaureester, Glykolderivate, 
sowie polymere Weicher, Sorbitanester, etc. Obliche und geeignete Weichmacher sind beispielsweise in Polyet- 
hers, Part I, herausgegeben von Norman G. Gaylord, Interscience Publishers (1963) beschrieben. 

Die Eigenschaften der Endprodukte sind durch Wahl eines geeigneten Ausgangsmaterials weitgehend varia- 
bel, so daB die mechanischen Werte der Endprodukte nahezu nach MaB eingestellt werden kdnnen. Der Zusatz 
grdBerer Mengen Weichmacher und/oder weiterer Qblicher Zusatzstoffe allerdings kann aber die Wasserauf- 
nahme, Quellung und Dimensionsanderung in einem AusmaB beeinflussen, daB der Abdruck unbrauchbar ist 
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Die erfindungsgemaBen Massen enthalten in fertig vulkanisierter und auspolymerisierter Form 0,1 bis 15, 
vorzugsweise 03 bis 10 und insbesondere 0,5 bis 5 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Massen, 
wenigstens eines eine hydrophile Natur verleihenden Mittels, ausgewahlt aus der Gruppe der hydrophilen 
Silikondle und nicht-ionischen grenzflachenaktiven Mittel. 

5 Diese Mittel werden entweder der Polyetherbasispaste oder der Katalysatorpaste alleine oder anteilig der 
Polyetherbasispaste und der Katalysatorpaste in den angegebenen Mengen zugesetzt Unter 0,1 Gew.-% ist die 
Hydrophilie des Polyethermaterials nicht verbesserbar, uber 15 Gew.-% wird die Wasseraufnahme zu hoch. 

Das Hydrophilierungsmittel ist in so ausreichender Menge vorhanden, daB das Vulkanisat einen 10 Sekunden 
Randwinkel kleiner 55° aufweist Vorzugsweise weisen die erfindungsgemaBen Massen einen 10-Sekunden- 

io Randwinkel kleiner 45° , besonders be vorzugt kleiner 35° auf. 

Unter einem eine hydrophile Natur vermittelnden Mittel versteht man in diesem Zusammenhang ein Hydro- 
philierungsmittel, das den Randwinkel eines Tropfens Wasser oder waBriger Zusammensetzung (z. B. Gipssu- 
spension, Speichelldsung, Desinfektionsldsung, etc.) gegenuber der Polyetherzusammensetzung erniedrigt und 
damit eine bessere Benetzbarkeit der Polyetherzusammensetzung durch die FlQssigkeit hervorruft. Zur Defini- 

t5 tion des Randwinkels wird auf Walter Noll, Chemistry and Technology of Silicons, Academic Press, 1968, 
insbesondere Seiten 447 bis 452 verwiesen. Wie schon oben erwShnt, ist der Randwinkel, oder auch Kontaktwin- 
kel genannt, der Winkel, den der Rand eines Wassertropfens zur SubstratoberflSche bildet Bei hydrophoben 
Substraten liegt dieser Winkel teilweise tiber 100°. Je hydrophiler das Substrat ist, desto flacher wird die Form 
des Tropfens und desto kleiner der Randwinkel 

20 Die Messung des Randwinkels erfolgt mittels MeBmikroskop am liegenden Tropfen 10 Sekunden nach 
Aufbringen eines Tropfens einer gesattigten Losung von Calciumsulfatdihydrat bei 23° C 30 Minuten nach 
Anmischbeginn. Der 10-Sekunden-Wert fur den Kontaktwinkel ist deshalb methodisch vorteilhaft, da der 
EinfluB von Verdunstungsphanomenen dabei unterbleibt Verdunstungen warden eine irrefuhrende VerSnde- 
rung des Randwinkels, d h. eine Verkleinerung, bewirken. Das MeBverf ahren erfolgt im wesentlichen nach der in 

25 der Arbeit von Bader und Setz, Benetzbarkeit und Wiedergabegenauigkeit von Abformmassen (Dtsch. Zahn- 
ftrztl. z.46, 346—348 (1991) beschriebenen Methode. 

Geeignete grenzflachenaktive Stoffe aus der Gruppe der hydrophilen Silikonole enthalten eine oder mehrere 
Siloxangruppen als hydrophoben Teil sowie eine oder mehrere Ethergruppierungen als hydrophilen TeiL Diese 
Ethergruppierungen sind be vorzugt Ethylenoxy- oder Propylenoxy-, aber auch z . B. hydroyalkyl-substituierte 

30 Ethylenoxyruppen. Diese Alkylenoxygruppe kann sowohl Ober ein Kohlenstoffatom oder auch uber ein Sauer- 
stoffatom chemisch an die Siloxangruppe gebunden sein. Solche hydrophilen Silikonole werden in den US-Pa- 
tenten 3 505 377, 3 980 688, 4 431 789 sowie in der Union Carbide-Information aber die Silwet-Produkte 
beschrieben. Bevorzugte Tenside sind die darin genannten Typen Silwet L-77, Silwet L-7604, Silwet L-7001, 
Silwet L-7600 und Silwet L-7602. Weitere Vertreter dieser hydrophilen Silikonole Finden sich in der Produktin- 

35 formation der Firma Olin Corporation (Silfac-Produkte) und in den US-Patenten 4 160 776, 4 226 794 und 4 337 
168. 

Geeignete grenzflachenaktive Stoffe aus der Gruppe nichtionischer Tenside sind fluorierte Kohlenwasser- 
stoffverbindungen, wie sie im US- Patent 2 915 544 beschrieben sind. Weitere Vertreter dieser Gruppe sind 
F- Alkyl-2-ethyl-thiopolyethylenglykol-ethoxylate verschiedener Ethylenoxid (EO)-Anzahl. 
40 Eine weitere erfindungsgemaB geeignete Tensidgruppe stellen die Alkanolamide dar, wie Fettsaure-monoeth- 
anolamide, z. B. Laurinsaure-, Kokosfettsaure-, Stearinsaure-, Rezinolsaure- und Undecylensauremonoethanola- 
mid; ebenso wie die entsprechenden Fettsaure-monoisopropanolamide. Weitere geeignete Derivate stellen die 
Fettsaure-diethanolamide, wie Laurinsaure-, Kokosfettsaure-, Olsaure- und Linolsaurediethanolamid dar. Zu 
diesen Gruppen zahlen auch die Fettsaurepolydiethanolamide, wie Undecylensaurepolydiethanolamid. 
45 ErfindungsgemaB geeignete Produkte sind weiterhin die Blockcopolymer-Surfactants des Propylenoxids und 
Ethylenoxids, wie etwa Derivate des Propylenglykols und des Ethylendiamins, welche von Firma Wyandotte 
unter den Bezeichnungen Pluronics und Tetronics vertrieben werden. Ethoxylierte Polypropylenoxide unter- 
schiedlicher KettenlSngen sind auch als Synperonic-Typen erhaltlich. 
Eine weitere Gruppe stellen die ethoxylierten Alkoholderivate dar, wie Fettalkoholpolyglykolether, Laurylal- 
50 kohol- und Talgfettalkoholethoxyiate, Octadecanol-oxyethylat, Dodecanol-, Tetradecanol-oxyethylat mit ver- 
schiedenen EO-Anteilen. Geeignet sind auchTrimethylnonanoIethoxylate. 

Weiterhin geeignete Tenside kommen aus der Gruppe der ethoxylierten Alkylphenole, wie Nonylphenolpoly- 
glykolether, etwa Nonylphenol mit 3 bis 14 EO, Octylphenol- und Polyoxyethylennonylphenolethoxylate. 
Die Gruppe der ethoxylierten Amine umfaBt z. B. Fettaminethoxylat. Geeignet sind auch die ethoxylierten 
55 Fettsauren und deren Olsaure-polyglykolester, Kokosfettsauremonoglyceridpolygiykolether, Talgfettsauremo- 
noglyceridpolyglykolether, aber auch ethoxyliertes Lanolin, Isopropyllanolat oder Lanolinsulfosuccinat Weitere 
Vertreter sind Fettsaureester wie Polyethylenglykoldistearat, Glycerinmonostearat, 2-Ethylhexylpalmitat, Butyl- 
stearat, Isobutylstearat Isodecylstearat, Isopropyloleat 
Solche Vertreter von teilweise mit Fettsauren veresterten Polyhydroxy-Verbindungen wie Glycerin, Diglyce- 
60 rin, Polyglycerin, Erythrit, Pentaerythrit, Xylit, Sorbit, Manit oder auch Saccharose und andere Glucoside sind 
geeignet Die Mono-, Di- oder Trifettsaureester des Sorbitans sind als Span-Typen verfugbar (Atlas). Durch 
Oxyethylierung der Span-Typen gelangt man zu Produkten besserer Wasserl6s!ichkeit und hdherer HLB- Werte, 
die als Tween-Typen verfugbar sind. Zu den Glykolestern und Polyethylenglykolen zahlen etwa Glykolmono- 
stearat, Glykoldistearat, Glykolmonolaurat, Glykolmonopalmitat sowie die entsprechenden Polyethylenglykole 
65 unterschiedlicher Kettenlangen. 

Weitere Typen sind auch Aminoxide wie Lauryldimethylaminoxid und Stearyldimethylaminoxid. 
Diese Aufzahlung erfindungsgemaBer Substanzen soli keine Einschrankung darstellen, weitere erfindungsge- 
maB geeignete Tenside sind im "Index der Non-Ionic-Surfactants" von Bernard Parant, 1988 sowie in Ullman's 
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Encyklopadie der technischen Chemie, Band 22, 4. Auflage, 1982 beschriebea 

Besonders bevorzugt werden Fettalkoholethoxyiate. Diese alkoxylierten Fettalkohole und acyiierten alkox- 
ylierten Fettalkohole sind gerad- und verzweigtkettige Alkohole von CIO bis C16, welche mit 2 bis 10 Mol 
Alkylenoxid umgesetzt und gegebenenfalls anschlieBend mit einer C2 bis C4 Monocarbonsaure verestert wur- 
den. Besonders bevorzugt werden weiter die beschriebenen alkoxylierten Silikonderivate sowie die Biockcopo- 
lymeren des Propylenoxids/Ethylenoxids. 

Die geeigneten Tenside sind insbesondere nicht auf die in den Beispielen genannten HLB-Werte beschrankt 
(siehe Definition Seite 1 5). 

Die erfindungsgemaBen vulkanisierbaren Polyethermaterialien eignen sich insbesondere zum Zwecke der 
dentalen Abformung und Abdrucknahme. Sie eignen sich aber auch als Dubliermaterialien und Abdruckmateria- 
lien fur technische und medizinische Zwecke, z. B. in der Orthopadie zur Abformung der Femur-Kavitat vor 
HOftgelenksendoprothetilc 

Die nachfolgenden Beispiele dienen der Eriauterung der Erfindung. Die Erfindung ist nicht auf die Beispiele 
beschrankt 



Die Messung des Randwinkels erfolgt mit einem KontaktwinkelmeBsystem G1/G40 (Kruss). Das Randwinkel- 
meBgerat Gl ermoglicht die prazise Abbildung von Tropfenprofilen auf Festkorperoberflachen. Das G40-MeB- 
system umfaBt einen Videotubus mit Strahlenteiler, so daB die gleichzeitige Beobachtung eines Tropfens durch 
das Goniometerokular(TropfengroBe) und die Videokamera (digitale Bildauswertung) ermoglicht wird 

Die Messung erfolgt am liegenden Tropfen bei 23° C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit. 30 Minuten nach 
Anmischbeginn der Massen wird ein stets gleich groBer Tropfen einer bei 23° C gesattigten Calciumsulfatdih- 
ydratlosung auf das zwischen Glasplatten zu glatter Oberflache ausgehartete Elastomer aufgetragen und sofort 
mit der Messung begonnen. Der 1 O-Sekunden- Wert wird zur Aus wertung herangezogen. 

Die Ergebnisse im Vergleich sind in Tabelien 1 bis 3 zusammengef aBt 

Die Bestimmung der Wasseraufnahme erfolgt mittels einer rechteckigen Platte (L = 38, B = 32, H = 3 mm) 
mit 28,5 cm 2 benetzbarer Oberflache. 60 Minuten nach Anmischbeginn wird das Vulkanisat gewogen (MeBwert 
a) und in destilliertem Wasser 20Stunden bei 23°C belassen. Sofort nach Entnahme wird der PrUfkdrper 
oberflachlich getrocknet und erneut gewogen (MeBwert b). Die Wasseraufnahme in Prozent errechnet sich nach 
der Formel 

Aufnahme-% = [(b-a)/a]x 100 

Das Wasserriickhaltevermogen wurde durch eine erneute Wagung des PrtifkGrpers (MeBwert c) nach weiterer 
2-sttindiger Lagerung des Prufkorpers an Luft bei 50% relativer Luftfeuchtigkeit bei 23° C bestimmt Das 
Wasserriickhaltevermogen in % errechnet sich nach der Formel 

Rest-% » [(c-a)/a]x 100 

Die Dimensionsanderung wurde in Anlehnung an ADA (American Dental Association) 19 bei 100% relativer 
Luftfeuchtigkeit nach 20 Stunden gemessen. 
Die Ergebnisse im Vergleich sind in Tabelle 1 aufgefflhrt 

Die Tauchbad-Desinfektionen werden entsprechend der Gebrauchsinformation des Herstellers in kommer- 
ziell erhaltlichen Desinfektionslosungen durchgefiihrt Fur Impresept (ESPE) werden pro Desinfektionsvorgang 
10 Minuten Verweilzeit angesetzt, fur Banicide (Pascal) ebenso 10 Minuten, fur CoeCide XL plus (GC America) 
hingegen 20 Minuten. 

Die Ergebnisse im Vergleich sind Tabelle 3 aufgefUhrt. 

In den Beispielen werden die folgenden Tenside verwendet: 

- PLURONIC Blockcopolymer-Surfactants (BASF Wyandott), 

- SILWETPolyalkylenoxid-poIymethylsiloxane (Union Carbide Corp.), 

- REWOPAL Fettalkoholpolyalkylenoxidmethylether (REWO), 

- ANTAROX Nonylphenolethoxylate (Rhone-Poulenc), 

- FLUORAD Fluortenside (3M). 

Sofern bekannt, wird in den Beispielen auf den jeweiligen HLB-Wert der oberflachenaktiven Stoffe verwie- 
sen. Unter dem HLB-Wert (engl. Hydrophilic Lipophilic Balance) versteht man ein MaB fur die Wasser- und 
Fettfreundlichkeit von nicht-ionogenen Tensiden. Der HLB-Wert laBt sich sowohl experimenteil bestimmen als 
auch durch Rechenverfahren in bestimmten Fallen errechnen. Im allgemeinen liegen die Zahlenwerte zwischen 1 
lind 20, in seltenen Fallen auch darttber (bis 40). Substanzen mit niedrigem HLB-Wert (etwa unter 10) sind im 
allgemeinen gute W/O-Emulgatoren, wahrend die mehr wasserfreundlichen Tenside mit hdherem HLB-Wert als 
O/W-Emulgatoren wirken. Somit laBt sich aus der Kenntnis des HLB-Werts auf das Verhalten anderer Tenside 
schlieBen. 



Beispiele 



Beispiel 1 (Vergleichsbeispiel) 



Es werden 46,6 g eines Aziridinopolyethers, der gemaB Beispiel 12 der DE— B-17 45 810 erhalten wurde, mit 
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21,5 g Dibenzyl toluol, 9,64 g hydriertem Palmdl und 223 g Kieselgur vermischt Auf diese Weise werden 100 g 
einer Paste A erhalten. Weiterhin werden 33,4 g Dibenzyltoluol, 15,6 g 2£-DichlorbenzolsuIfonsauremethylester, 
15,1 g Polyisobutylen, 10,0 g pyrogene Kieselsaure und 253 g Kieselgur zu 1 00 g einer Paste B verknetet 
Die beiden Pasten werden im Gewichtsverhaltnis 4A:IB vollstandig miteinander vermischt Nach einigen 
5 Muten erhalt man eine gummielastische Masse. 30 Minuten nach Herstellung wird der Randwinkel zu 64° 
bestimmt Die Wasseraufnahme betragt 1,05%, das Wasserrtickhaltevermogen 0,18%, die Dimensionsanderung 
+/-0,00%. 

Beispiel 2 

10 

100 g Paste A werden wie in Beispiel 1 unter Zusatz von 0,5 g eines Blockcopolymer-Surfactants aus Propylen- 
oxid und Ethylenoxid mit einer mittleren Molmasse von 3800 (HLB = 1,0) (Pluronic L 101) geknetet und mit 
Paste B von Beispiel 1 im Gewichtsverhaltnis 4A:1 B vermischt Nach einigen Minuten erhalt man eine gummiela- 
stische Masse. 30 Minuten nach Herstellung wird der Randwinkel zu49° bestimmt 

15 

Beispiel 3 

100 g der Paste A werden wie in Beispiel 1 unter Zusatz von 0,5 g Polyalkylenoxid-poiymethylsiloxan, Mol- 
masse 600 (HLB = 5—8) (Silwet L-77) geknetet und mit Paste B von Beispiel 1 im Gewichtsverhaltnis 4A:1B 
20 vermischt Nach einigen Minuten erhalt man eine gummielastische Masse. 30 Minuten nach Herstellung wird der 
Randwinkel zu 34° bestimmt 

Die Wiederholung der Kontaktwinkelmessung nach 7 Monaten Lagerzeit (bei 23° C) fiihrt zu einem Randwin- 
kel von 33°. Dies zeigt, daB der Randwinkel unverandert geblieben ist und die erfindungsgemaBe Masse eine 
sehr gute Lagerbestandigkeit besitzt 

25 

Beispiel 4 (Vergleichsbeispiel) 

Es werden 60,10 g eines Aziridinopolyethers, der gemafi Beispiel 12 der DE— B-17 45 810 erhalten wurde, mit 
3,2 g Normulgen, 10,7 g eines Blockcopolymer-Surfactants aus Propylenoxid und Ethlyenoxid mit einer mittleren 

30 Molmasse von 6500 (HLB = 15,0) (Pluroinic P 105), 16,0 g eines Blockcopolymer-Surfactants aus Propylenoxid 
und Ethylenoxid mit einer mittleren Molmasse von 4400 (HLB = 0,5) (Pluronic L 121), 2,1 g Telamid, 7,5 g 
hydriertem Palmdl und 17,9 g Kieselgur vermischt Auf diese Weise werden 1 17,5 g einer Paste C erhalten. 40 g 
dieser Paste C werden mit 10 g der Paste B von Beispiel 1 vollstandig vermischt Nach einigen Minuten erhalt 
man eine gummielastische Masse. 30 Minuten nach Herstellung wird der Randwinkel zu 18° bestimmt Die 

35 Wasseraufnahme betragt 1 0,05%, das WasserruckhaltevermSgen 7,40%, die Dimensionsanderung + 0,94%. 

Beispiel 5 

Es werden 100 g einer Paste A entsprechend Beispiel 1 hergestellt Weiterhin werden 32,7 g eines Sulfoniums- 
40 alzes, das gemaB Beispiel 31 der DE-C-25 15 593 erhalten wurde, 22^ g Acetyltributylcitrat, 5,8 g eines Blockco- 
polymer-Surfactants aus Propylenoxid und Ethylenoxid mit einer mittleren Molmasse von 6500 (HLB « 15,5) 
(Pluronic P 105), 10,1 g pyrogene Kieselsaure, 28,5 g Kieselgur und 0,7 g Pigmente zu insgesamt 100 g einer Paste 
D verknetet Die beiden Pasten werden im Gewichtsverhaltnis 7A:1D miteinander vollstandig vermischt Nach 
einigen Minuten erhalt man eine gummielastische Masse. 30 Minuten nach Herstellung wird der Randwinkel zu 
45 510 bestimmt Die Wasseraufnahme betragt 1,15%, das Wasserruckhaltevermogen 0,20%, die Dimensionsande- 
rung 0,00%. Nach 10 Minuten Desinfektion eines PrQfkdrpers in einem Desinfektionstauchbad (Impresept, 
ESPE), anschlieBendem Spulen unter kaltem Wasser und 2-stundiger Lagerung an Luft bei 23° C und 50% 
relativer Luftfeuchtigkeit wird der Randwinkel zu 520 bestimmt 

50 Beispiele 6 bis 23 

100 g der Paste A entsprechend Beispiel 1 werden mit der jeweils nachfolgend angegebenen Menge x an 
Hydrophilierungsmittel zu einer hydrophilierten Paste Ax verknetet Auf diese Weise werden 100 + x g einer 
Paste Ax erhalten. Weiterhin werden 100 g einer Paste D wie in Beispiel 5 beschrieben hergestellt Die beiden 
55 Pasten werden im Gewichtsverhaltnis 7Ax:lD vollstandig miteinander vermischt Nach einigen Minuten erhalt 
man eine gummielastische Masse. 30 Minuten nach Herstellung wird der Randwinkel bestimmt Die MeBwerte 
fur den 10-Sekunden- Randwinkel sind inTabelle 2 aufgefuhrt 

Beispiel 6 

60 

100 g A + 5,17 g Fettalkoholpolyalkylenoxidmethylether (Kokosfettverschnitt) (Rewopal MT 2540). 30 Minu- 
ten nach Herstellung wird der Randwinkel zu 28° bestimmt Die Wasseraufnahme betragt 1,48%, das Wasser- 
rtickhaltevermogen 0,43%, die Dimensionsanderung + 0,08%. 

65 Beispiel 7 

100 g A + 1,96 g eines Blockcopolymer-Surfactants aus Propylenoxid und Ethylenoxid mit einer mittleren 
Molmasse von 3800 (HLB = 1,0) (Pluronic L 101). 30 Minuten nach Herstellung wird der Randwinkel zu 22° 
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bestimmt Die Wasseraufnahme betrigt 1,57%, das WasserrQckhaltevermdgen 0,51%, die Dimensionsanderung 
+ 0,140/0. 



Beispiel 8 

100 g A + 1,44 g eines Blockcopolymer-Surfactants aus Propylenoxid und Ethyienoxid mit einer mittleren 
Molmasse von 6500 (HLB - 15,0) (Pluronic P 105) 

Beispiel 9 

100 g A + 5,17 g eines Blockcopolymer-Surfactants aus Propylenoxid und Ethyienoxid mit einer mittleren 
Molmasse von 2200 (HLB = 16,0) (Pluronic L 44). 

Beispiel 10 

100 g A + 5,17 g eines Blockcopolymer-Surfactants aus Propylenoxid und Ethyienoxid mit einer mittleren 
Molmasse von 2900 (HLB = 15,0) (Pluronic L 64). 

Beispiel 1 1 

100 g A + 1 geinesNonylphenolethoxylatsmit9EO-Einheiten(HLB - 13,0) (Antarox CO-630). 

Beispiel 12 

lOOg A + 1 g eines Polyalkylenoxid-polymethylsiloxans mit EO/PO-Einheiten, Molmasse 20 000, methox- 
ytherminiert (HLB = 9 - 1 2) (Silwet L-7001) 

Beispiel 13 

100 g A + 1 g eines Polyalkylenoxid-polymethylsiloxans mit EO-Einheiten, Molmasse 4000 (HLB - 13-17) 
(Silwet L-7604). 

Beispiel 14 

lOOgA + 1 g eines Fettalkoholpolyalkylenoxidmethylethers (Rewopal MT 5722). 

Beispiel 15 

100 g A + 5 g eines Blockcopolymer-Surfactants aus Propylenoxid und Ethyienoxid mit einer mittleren 
Molmasse von 4150 (HLB = 16,5) (Pluronic P 75). 

Beispiel 16 

100 g A + 1 g eines fluorierten AlkylaIkoxylats(Fluorad FC-430) 

Beispiel 17 

100 g A + 1 g eines fluorierten Alkylesters (Fluor ad FC-430). 

Beispiel 18 

lOOgA + 1 geinesNonylphenolethoxylatmit4EO-Gruppen(HLB = 8,8) (Antarox CO-430). 

Beispiel 19 

r 

Es werden 1 g der Katalysatorlosung, die gemaB Beispiel 3 der DE-A1-38 38 587 erhalten wurde, mit 200 g 
eines Diallylethers eines Polypropylenglykols mit einem mittleren Molekulargewicht von 2000 sowie 2 g Palladi- 
um auf Calciumcarbonat und 90 g silanisierter pyrogener Kieselsaure vermischt Auf diese Weise werden 292 g 
einer Katalysatorpaste erhalten. 

Weiterhin werden 64 g des oben beschriebenen Diallylethers mit 47 g eines gemSB Beispiel 2 der oben 
genannten Druckschrift hergestellten Umsetzungsproduktes aus Tetramethylcyclotetrasiloxan und 4,4-Bis-(alIy- 
loxy)-2,2-diphenylpropan und 190 g Calciumcarbonat, beschichtet mit Stearinsaure, verknetet Auf diese Weise 
werden 301 g einer Basispaste erhalten. Katalysatorpaste und Basispaste werden in gleichen Gewichtsteilen 
miteinander vollsttndig vermischt Nach einigen Minuten erhalt man eine gummielastische Masse. 30 Minuten 
nach Herstellung wird der Randwinkel zu 66° bestimmt 
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Beispiel 20 

Es werden 100 g einer Katalysatorpaste, die wie in Beispiel 19 beschrieben hergestellt wurde, mit 0,5 g eines 
Polyalkylenoxid-polymethylsiloxans der Molmasse 600 (HLB = 5—8) (Silwet L-77) vermischt Weiterhin wer- 
den 100 g einer Basispaste, die wie im Beispiel 19 beschrieben hergestellt wurde, mit 0,5 g des gleichen Polyalky- 
lenoxid-polymethyisiloxans verknetet Die beiden Pasten werden im Gewichtsverhaltnis t : 1 miteinander ver- 
mischt Nach einigen Minuten erhalt man eine gummielastische Masse. 30 Minuten nach Herstellung wird der 
Randwinkelzu35° bestimmt 

Beispiel 21 

100 g einer Katalysatorpaste, die wie im Beispiel 19 beschrieben hergestellt wurde, werden mit 0,5 g eines 
Fettalkoholpolyalkylenoxidmethylethers (Rewopal MT5722) vermischt Weiterhin werden 100 g einer Basispa- 
ste, die wie im Beispiel 19 beschrieben hergestellt wurde, mit 0,5 g des gleichen Surfactants verknetet. Die beiden 
Pasten werden im Gewichtsverhaltnis 1 : 1 miteinander vermischt. Nach einigen Minuten erhalt man eine 
gummielastische Masse. 30 Minuten nach Herstellung wird der Randwinkel zu 47° bestimmt. 

Beispiel 22 

Es werden 100,0 g eines Polypropylenglykol-urethan-methacrylats, das gemaB Beispiel t der EP-A3-0 173 085 
erhalten wurde, mit 0,5 g 2,4,6-Trimethylbenzoyl-diphenylphosphinoxid zu einer homogenen Losung vermischt 
Die so erhaltene transparente Losung wird in eine Form eingefiillt, mit einer Glasplatte bedeckt und mittels 
eines handelsublichen Lichtgerats (DELO-Lux) 5 Minuten belichtet Man erhalt eine durchgehartete gummiela- 
stische Masse mit trockener Oberflache. 30 Minuten nach Herstellung wird der Randwinkel zu 61 ° bestimmt 

Beispiel 23 

Es werden 100,0 g eines Polypropylenglykolurethanmethacrylats, das gemaB Beispiel 1 der EP-A3-0 173 085 
erhalten wurde, mit 0,5 g 2,4,6-Trimethylbenzoyl-diphenylphosphinoxid und 2,0 g eines Blockcopolymer-Surfac- 
tants aus Propylenoxid und Ethylenoxid mit einer mittleren Molmasse von 3800 (HLB — 1,0) (Pluronic L 101) zu 
einer homogenen Masse von 102,5 g vermischt Die so erhaltene transparente Losung wird in eine Form 
eingefullt, mit einer Glasplatte bedeckt und mittels eines handelsublichen Lichtgerats (DELO-Lux) 5 Minuten 
belichtet Man erhalt eine durchgehartete gummielastische Masse mit trockener Oberflache. 30 Minuten nach 
Herstellung wird der Randwinkel zu 32° bestimmt 

Beispiel 24 

Aus der Poiyetherzusammensetzung gemaB Beispiel 5 werden Prufkorper zur Bestimmung der Dimensions- 
stabilitat gemaB ADA 19 hergestellt Die Dimensionsanderung nach ADA 19 wird nach 1 Stunde zu -0,10%, 
nach 24Stunden zu -0,24% bestimmt Der 10-Sekunden-Randwinkel betragt 51°. Diese Prufkorper werden 
anschlieBend in eine frisch zubereitete kommerzielle Desinfektionslosung (CoeCide XL plus, GC America) 
gelegt und bei 23° C gemaB den Herstellerangaben 20 Minuten in dieser Losung belassen. Danach werden die 
Prufkorper unter flieBendem kalten Wasser kurz abgespQlt und 2 Stunden an Luft von 23°C und 50% relativer 
Luftfeuchtigkeit getrocknet AnschlieBend wird dieser Vorgang noch 2 x wiederholt, so daB die PriiferkSrper 
eine dreimalige Desinfektion erfahren haben. Nach der letzten Desinfektion werden wiederum die Dimensions- 
anderung und der Randwinkel bestimmt Die Dimensionsanderung betragt + 0,05%, der Randwinkel wird zu 52° 
bestimmt Dieser Versuch zeigt daB die erfindungsgemaBe Poiyetherzusammensetzung 3 x desinfiziert werden 
kann und der Randwinkel sowie die Dimensionsstabilitat erhalten bleiben. 

Beispiel 25 

Aus der Poiyetherzusammensetzung gemaB Beispiel 7 werden Prufkorper zur Bestimmung der Dimensions- 
stabilitat gemaB ADA 19 hergestellt Die Dimensionsanderung gemaB ADA 19 wird nach einer Stunde zu 
-0,15% und nach 24 Stunden zu -0,25% bestimmt Der 10-Sekunden-Randwinkel betragt 22°. Diese Priifk6r- 
per werden anschlieBend in eine frisch zubereitete kommerzielle Desinfektionslosung (Banicide, Pascal) gelegt 
und bei 23° C gemaB den Herstellerangaben 10 Minuten in dieser Losung belassen. Danach werden die Prufkor- 
per unter flieBendem kalten Wasser kurz abgespQlt und 2 Stunden an Luft von 23° C und 50% relativer 
Luftfeuchtigkeit getrocknet AnschlieBend wird dieser Vorgang noch 2 x wiederholt, so daB die PrUfkdrper eine 
dreimalige Desinfektion erfahren haben. Nach der letzten Desinfektion werden wiederum die Dimensionsande- 
rung und der Randwinkel bestimmt Die Dimensionsanderung betragt +0,15%, der Randwinkel wird zu 23° 
bestimmt Dieser Versuch zeigt daB die erfindungsgemaBe Poiyetherzusammensetzung 3 x desinfiziert werden 
kann und der Randwinkel sowie die Dimensionsstabilitat erhalten bleiben. 

Beispiel 26 

Zwei handelsiibliche hydrophilierte additionsvernetzende Silikonabdruckmassen, Imprint (3M) und Reprosil 
(Dentsply) werden im direkten Vergleich zu den erfindungsgemaBen Zusammensetzungen der Beispiele 2, 3, 5 
und 7 in einem handelsublichen Desinfektions-Tauchbad (Impresept, ESPE) desinfiziert und der EinfluB des 
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Desinfektionsvorgangs auf den Randwinkel der Abdruckmassen geprttft Dazu werden von alien Abformmassen 
Pruferkdrper hergestelh und 30 Minuten nach Anmischen deren 10-Sekunden-Randwinkel vor Desinfektion 
bestimmt (Tabelle 3). AnschlieBend werden die Prufkorper 10 Minuten in dem handelsQblichen Desinfektions- 
Tauchbad belassen. Die PrQfkorper werden daraufhin unter flieBendem kaltem Wasser kurz gespiilt und 2 Stun- 
den an Luft von 23° C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit trocknen gelassen. Danach wird wiederum der 5 
10-Sekunden-Randwinkel nach Desinfektion bestimmt, Das Ergebnis in Tabelle 3 zeigt, daB die dem Stand der 
Technik entsprechenden hydrophilierten Silikone nach nur einer Desinfektion bereits eine deutliche Erhohung 
des Randwinkels erfahren und somit an Benetzbarkeit im anschlieBenden AusgieBvorgang mit Gipssuspension 
deudich einbuBen. Die erfindungsgemaBen Zusammensetzungen hingegen zeigen keine oder nur eine geringf u- 
gige Veranderung des Randwinkels und besitzen eine auch nach der Desinfektion gleichbleibend gute Benetz- 10 
barkeit 
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Tabelle 2: EinfluB von Art/Gehalt an Hydrophilierungsmittel auf den Randwinkel 



Beispiel 

1 (Vergleichs- 
beispiel) 

2 (erfindungs- 
gemaB) 

3 dto 



4 (Vergleichs- 
beispiel) 

5 (erfindungs- 
geraaB) 

6 dto 



7 dto 

8 dto 

9 dto 

10 dto 

11 dto 

12 dto 

13 dto 

14 dto 

15 dto 

16 dto 



Hydrophilierungs- Gehalt 
mittel in % 



0 



Blockcopolymer- 0 , 40 

Surfactant 

Polyalkylenoxid- 0,40 
polymethylsiloxan 

Blockcopolymer- 18,18 
Surfactant 

Blockcopolymer- 0,73 
Surfactant 

Fettalkoholpoly- 5,03 

alkylenoxidmethyl- 

ether 

Blockcopolymer- 2,41 
Surfactant 

Blockcopolymer- 1 , 97 

Surfactant 

dto 5,03 

dto 5,03 

Nony Iphenole thoxy lat 1 r 5 9 

Polyalkylenoxid- 1,59 
polymethylsiloxan 

dto 1,59 

Fettalkoholpoly- 1,59 

alkylenoxidmethyl- 

ether 

Blockcopolymer- 4 , 89 

Surfactant 

Fluoriertes Alkyl- 1,59 
alkoxylat 



10 Sek. 
RW 

64° 
49° 
34° 
18° 
51° 
28° 

22° 

40° 

30° 
25° 
26° 
35° 

44° 
25° 

30° 
42° 



11 



10 



15 



20 



25 



30 



35 



40 



45 



50 



55 



60 



17 dto 



18 dto 



19 (Vergleichs- 
beispiel) 

20 (erfindungs- 
gemaB ) 

21 dto 



22 (Vergleichs- 
beispiel) 

23 (erfindugns- 
gemaB) 
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Fluorierter Alkyl- 
ester 

Nonylphenolethoxylat 



Polyalkylenoxid- 
polymethylsiloxan 

Fe ttalkoho lpo ly- 

alkylenoxidmethyl- 

ether 



Blockcopolymer- 
Sufactant 




1,59 

1,59 
0 

0,50 
0,50 



1,95 



42° 

53° 
66° 

35° 

47° 

61° 
32° 
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PatentansprQche 

1. Gummielastische Masse auf der Basis vulkanisierbarer Polyethermaterialien, dadurch gekennzeichnet 
daB sie in fertig vulkanisierter und auspolymerisierter Form 0,1 bis 15 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtge- 
wicht der Masse, wenigstens eines hydrophilen Silikonftls und/oder eines nicht-ionischen grenzflachenakti- 
ven Mittels enth&It 

2. Masse nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB sie 0,2 bis 10, vorzugsweise 03 bis 5 Gew.-% des 
hydrophilen Silikondls und/oder nicht-ionischen grenzflachenaktiven Mittels enthalt 

3. Masse nach den Anspruchen 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daB sie in fertig vulkanisierter und 
auspolymerisierter Form einen 10-Sekunden-Randwinkel von weniger als 55°, vorzugsweise weniger als 
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45° undinsbesonderewenigerals35° aufweisL 

4. Masse nach den Ansprtichen 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB sie in fertig vulkanisierter und 
auspolymerisierter Form nach zweimaliger 10- bis 20-minGtiger Desinfektion in waBriger Desinfektionslo- 
sung einen 10-Sekunden-Randwinkel von weniger als 55°, vorzugsweise weniger als 45° und insbesondere 
weniger als 35° aufweisL 

5. Masse nach den Anspruchen 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daB sie als Polyethermaterial Polyether mit 
Aziridinogruppen oder Polyether mit Vinyl- und/oder Allylendgruppen und einer SiH-Komponente enthalt. 

6. Masse nach den Anspruchen 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daB die hydrophilen SilikonSle Silikonpoly- 
ethermolektile mit mindestens einem hydrophilen Polyetheranteil sind 

7. Masse nach den Anspruchen 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daB die nicht-ionischen grenzflachenaktiven 
Mittel Fettalkohole sind, die mit Ethylen- und/oder Propylenoxid umgesetzt und gegebenenfalls methyliert 
oder mit einer Monocarbonsaure verestert sind. 

8. Masse nach den Anspruchen 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daB die nicht-ionischen grenzflachenaktiven 
Mittel Blockcopolymere des Propylenoxids und Ethylenoxids sind 

9. Polyetherabformmasse gemaB Anspruchen 1 bis 8, zur Verwendung fur die Zahn-, Schleimhaut- und 
Modellabformung. 

10. Verfahren zur Herstellung von Polyetherabformmassen, enthaltend 

a) Polyethermaterial, 

b) fur Polyether Qbliche Polymerisationskatalysatoren, 

c) wenigstens ein hydrophiles Silikonol und/oder nichtionisches grenzflachenaktives Mittel, 

d) gegebenenfalls Qbliche Aktivatoren, Beschleuniger, Verzogerer und Stabilisatoren, 

e) gegebenenfalls Qbliche LSsungsmittel oder Weichmacher, 

f) gegebenenfalls weitere ubliche pyrogene oder gefallte Kieselsauren, FQllstoffe, Desinfektionsmittel 
und weitere ubliche Zusatzstoffe, 

dadurch gekennzeichnet, daB durch Verraischen von gegebenenfalls Teilmengen von Bestandteilen a) bis f) 
mit Ausnahme von b) eine Basispaste A, durch Vermischen von gegebenenfalls Teilmengen von Bestandtei- 
len a) bis f)> mit Ausnahme von a), eine Katalysatorpaste B hergestellt wird, und zur Herstellung der 
gebrauchsfertigen Abformmasse aquivalente Mengen A und B miteinander vermischt werden. 
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